DIRECT  COLOURS 
ON  VISCOSE 


No.  592. 
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Direct  Colours  on  Viscose. 

Dyeing  Method. 

Concentration  of  the  dyebath  1:30  to  1:40;  in  the  case  of  blacks 
1 : 20  to  1:25. 

Enter  the  material  at  about  40°  C.  (100°  F.),  raise  slowly  to 
80°  C.  (176°  F.)  and  dye  for  V2 — 1 hour  until  the  desired  shade  is 
obtained,  then,  as  usual,  rinse  well  and  dry  at  a moderate  temperature. 

Light  shades  are  dyed  without  any  addition  or  with  soap,  borax 
or  phosphate,  whilst  medium  and  dark  shades  require  the  addition  of: — 

10—30%  Glauber’s  Salt  crystals 
1—  2%  Turkey  Red  Oil. 

Hard  water  must  be  corrected  previously  with  a suitable  addition 
of  Soda  Ash. 

Diazotising  Colours. 

The  Diazotising  Colours  are  first  applied  as  given  above.  After 
rinsing  in  cold  water,  the  material  is  treated  for  about  % — % hour  in 
a bath  prepared  with 

1.5— 2%  Nitrite  of  Soda 
5%  Hydrochloric  Acid  34°  Tw.  or 
3%  Sulphuric  Acid  168°  Tw. 

or 

2.5 —  3 % Nitrite  of  Soda 
7,5%  Hydrochloric  Acid  34°  Tw.  or 
5 % Sulphuric  Acid  168°  Tw. 

After  washing,  the  material  is  worked  for  1/4 — V2  h°ur  *n  a cold 
coupling  bath  prepared  as  follows:— 

0,75-1,5 % Beta-Naphthol  dissolved  with 
0,75  — 1,5%  Caustic  Soda  72°  Tw. 

or 

1 °/o  Meta  Toluylene  Diamine  dissolved  with 

0,3  % Soda  Ash, 

or 

0,75  — 1 % Developer  Z dissolved  with 
0,75-1%  Soda  Ash, 

as  the  case  may  be. 

Without  guarantee. 


for  light 
! and  medium 
J shades 


I for  dark 
| shades 
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List  of  Direct  Colors  which  possess  the  very  valuable  property 
of  giving  even  dyeings  on  viscose  or  similar  artificial  silks 
like  Bemberg  etc.  of  varying  affinity. 

Direct  Yellow  5 G cone. 

Pyrazol  Fast  Yellow  5 G L,  4 G L,  A 
Direct  Yellow  C,  CV 
Chloramine  Yellow  S B,  G 
Pyrazol  Fast  Yellow  F F,  R L 
Pyrazol  Orange  G,  R,  2 R 
Chloramine  Fast  Orange  S E 
Chloramine  Fast  Scarlet  4B 
Benzo  Purpurine  4B 
Chloramine  Red  B,  3 B 
Pyrazol  Fast  Red  5 B L,  8 B L 
Chloramine  Fast  Red  F 
Chloramine  Brilliant  Red  8 B 
Erica  B 

Chloramine  Rose  B 
Chloramine  Brilliant  Rose  B,  3 B 
Pyrazol  Brilliant  Fast  Violet  3 R 
Pyrazol  Fast  Violet  R 
Pyrazol  Brilliant  Fast  Violet  3 B 
Pyrazol  Fast  Violet  5 B L,  4 B L 
Trisulfon  Blue  R 

Chloramine  Blue  B X R,  3 B \ for  dark  shades 

Trisulfon  Blue  RW  j 

Chloramine  Brilliant  Blue  8 B,  6BR 

Pyrazol  Fast  Blue  8 G L 

Direct  Green  B 

Pyrazol  Fast  Brown  B R L 

Trisulfon  Brown  MB,  2 G,  B (for  dark  shades) 

Parasulfon  Brown  G 
Chloramine  Brown  M,  2 R 
Pyrazol  Fast  Brown  B 
Chloramine  Fast  Brown  B C 
Pyrazol  Fast  Black  L 
Chloramine  Fast  Black  F F 
Visco  Black  E,  N 
Pyrazol  Fast  Black  G S 

Without  Guarantee. 
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0,25  c/0 

Direct  Yellow  5 G cone.  1 % 

2 % 

0,26  % 

Pyrazol  Fast  Yellow  i 0/ 

5 G L 1 1° 

2% 

0,25% 

Pyrazol  Fast  Yellow  i 0, 

4 G L 1/0 

* 

2% 

0,25% 

Pyrazol  Fast  Yellow  A 1% 

3% 

0,25% 

Direct  Yellow  C 1 % 

3% 


0,25  % 

Chloramine  Yellow  SB  1 % 

3% 


0,25% 

Chloramine  Yellow  G 1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Yellow  F F 1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Yellow  RL  1 % 

3% 


Made  in  Switzerland. 


SANDOZ  CHEMICAL  WORKS,  INC.,  NEW  YORK 


0,26% 

Pyrazol  Fast  Yellow  2 R 1 °/0 

2% 


0,25  % 

Fast  Orange  G L 1 % 
2% 


0,25% 

Pyrazol  Orange  G 1 % 

2% 


0,25% 

Fast  Orange  G R 1 % 
2% 


0,25% 

Pyrazol  Orange  R 1% 

2% 


0,25  % 

Pyrazol  Fast  Orange  i 0/ 
2 R L 1 /« 

2% 

0,25% 

Pyrazol  Fast  Orange  R L 1 % 
2% 

0,25% 

Chloramine  Fast  Orange  0, 
SE  1 /o 

2% 


Pyrazol  Orange  2 R 1 


Pyrazol  Fast  Orange 

2 G L 1 


0,25 
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0,257, 

Chloramine  Fast  Scarlet  1 0/ 
4B  1/0 

3% 


0,1% 

0,25% 


1% 


0,25% 


Pyrazol  Fast  Red  5 G L 1 % 
3% 


0,25  % 

Chloramine  Red  3 B 1 % 

3% 


0,25% 

Benzo  Purpurine  4 B 1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Red  5 B L 1 % 

2 % 


0,25  % 

Benzo  Purpurine  10  B 1 % 

3% 


0,25  % 

Chloramine  Fast  Scarlet  0, 
8 B S /o 

3% 
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0,26"/, 

Pyrazol  Fast  Red  6 B L 1 % 

3% 

0,25  % 

Pyrazol  Fast  Red  8BL  1 % 

^ 2"/„ 

0,1% 

Chloramine  Purple  n7 KC/ 

10  BC  u»'5  /o 

2% 

0,25  % 

Chloramine  Brilliant  . 0, 
Red  8 B 1 

2% 

0,1% 

Erica  B 0,5% 

1% 


0,25  % 

Pyrazol  Fast  Violet  2 R 1 % 
2% 


0,25% 

1% 

2% 


0,25  % 


Brilliant  1 0/ 
Rose  B 1 /o 


0,25  % 


Chloramine  Brilliant  1 0/ 
Rose  3 B 1/0 


0,05% 

Pyrazol  Fast  Bordeaux  n i 0, 
2 B L 0)1  lo 


0,2  % 


Chloramine 


Chloramine  Rose  B 
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0,25"/, 

Pyrazol  Fast  Bordeaux  <,/ 
2BL  1/o 

3 % 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Violet  1 „/ 
RHL  1/0 

3 % 


0,25  % 

Pyrazol  Fast  Violet  5BL  0,75% 
1,5% 


0,1  % 

Pyrazol  Brilliant  Fast  nof-0/ 
Violet  3 R u’^  /o 

' 1% 


0,25  % 

Pyrazol  Fast  Violet  R 1% 

2% 

0,25  % 

Pyrazol  Fast  Violet  n 7K.0/ 
4 B L U’75  /o 

1,5% 


0,1% 


Pyrazol  Brilliant  Fast  nof;c, 
Violet  3 B u’^  /o 


/N 


0,25  % 
1% 

3% 


Trisulfon  Violet  B 


Trisulfon  Violet  N 


0,25% 

1% 

3% 


Trisulfon  Blue  R 
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0,25% 

Chloramine  Blue  BXR  1 % 

3% 

0,25  % 

Chloramine  Blue  2 B 1 % 

3% 

0,25  % 

Chloramine  Blue  3 B 1 % 

3% 

0,25  % 

Chloramine  Blue  3 G 1 % 

3% 

0,25  % 

Chloramine  Black  HWP  1 % 

3% 


0,25  % 

Blue  HW  1% 

3% 


0,25% 


Sky  Blue  A 1 % 


0,25% 


Brilliant  Blue  0, 
8 B 1/0 


Chloramine  Brilliant  Blue  0 t 

e B R 1/0 


0,25% 


Chloramine  Sky  Blue  F F 1 % 
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0,25% 

Trisulfon  Blue  RW  1% 

2% 

0,25  % 

Pyrazol  Fast  Blue  R L 1 % 

3% 

0,25% 

Pyrazol  Fast  Blue  B S 1 % 

3% 

0,25  % 

Pyrazol  Fast  Blue  QL  1% 

3% 

0,25  % 

Pyrazol  Fast  Blue  2 G L 1 % 

3% 


0,25  % 

Pyrazol  Fast  Blue  8 G L 1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Green  GNL  1 % 

v 2% 


0,25% 


Pyrazol  Fast  Blue  4 G L 1 % 

% 


Pyrazol  Fast  Green  BL  1 


Fast  Olive  B 1 


0,25 
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0,25% 

Direct  Green  G 1 % 

3 % 


0,25% 

Direct  Green  B 1 % 

3 % 


0,25% 


Chloramine  Dark  Green  o; 

B 1 1° 


0,25% 

Trisulfon  Bronze  B 1 % 

3% 


0,25  % 

Parasulfon  Bronze  G S 1 % 
3% 


0,25% 

Fast  Brown  G 1 % 

2% 


0,25% 


yrazol  Fast  Brown  D 1% 


0,25  % 
Brown  2R I 1% 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Brown  R 1% 
3% 


0,25% 

Parasulfon  Brown  G 1 % 

3% 
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0,25% 

Trisulfon  Brown  MB  1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Brown  C 1% 
3% 


0,25% 

Trisulfon  Brown  B 1 % 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Brown  0/ 
BRL  1 10 

3% 


0,25% 

Chloramine  Brown  M 1% 
3% 


0,25% 

Trisulfon  Brown  2Q  1% 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Brown  i 0/ 
GRL  1/0 


Trisulfon  Brown  2B 


0,25% 
1 % 

3% 


0,25% 


Pyrazol  Fast  Brown  i 0/ 
RGBN  1 1° 


0,25% 

Chloramine  Brown  2 R 1 % 

3% 
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0,25% 

Chloramine  Brown  G D 1 % 

3 % 


0,25  % 

Cotton-Viscose  Brown  , 0, 

No.  35  1 /o 

3% 


0,25  % 

Parasulfon  Brown  V 1% 

3% 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Brown  B 1 % 

2% 


0,25 

Chloramine  Fast  Brown  1 
BC  1 

2 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Grey  CAR  1 % 

2 % 


Fast  Grey  C R 


0,25% 

Pyrazol  Fast  Grey  R 1 % 

2% 

0,25% 

Pyrazol  Fast  Grey  B 1 % 

2% 


0,25% 

Fast  Grey  B R 1 % 

2 % 
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0,5”/. 


Chloramine  Black  B H 2 % 


0,5% 


Chloramine  Black  F 2% 


0,5  % 

Chloramine  Fast  Black  0 0, 

p p a 10 

8% 


, 0,25% 

Pyrazol  Fast  Black  L i % 
3% 

0,25  % 

Diazo  Fast  Black  D 0,75% 
1,5% 


0,5% 

Chloramine  Black  N 2% 

8% 


0,5% 
2 % 
8% 


Pyrazol  Fast  Black  GS  1 


0,5  % 

Chloramine  Deep  Black 

E W extra  * 0 

6% 


Visco  Black  N . 


0,25 


Visco  Black  E 


0,5% 

2% 

8% 


11 


12 


SANDOZ  CHEMICAL  WORKS,  INC.,  NEW  YORK 


0,6  •/, 


Diazamine  Orange  R 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


0,5% 


Diazamine  Red  R S 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


0,5% 


Diazamine  Red  B S 
1,  2,  3.  B-Naphthol 


0,5% 

Diazamine  Fast  Red 

7 B L 2 % 
1,  2,  3:  B-Naphthol 

4% 


Diazotising  Colors. 


0,5% 


3,5% 


0,5  % 
2% 
4% 


0,2% 

0,5% 

1% 


Diazamine  Blue  2 R 
1,  2,  3 : B-Naphthol 


0,5  °/<r 
2% 
4% 


Diazamine  Light 

Bordeaux  2BL  1,5 »/0 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Diazamine  Violet  5 R 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Diazamine  Blue  GW 
1,  2,  3:  B-Naphthol 
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0,5% 


0,5% 


Diazamine  Blue  4R 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Brown  5R 
B-Naphthol 


0,5% 


Chloramine  Brown  2 R 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


0,5  % 


0,5% 


0,5% 


Diazo  Navy  Blue  411 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Diazamine  Blue  B R 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Diazamine  Green  G L 
1,  2,  3:  B-Naphthol 


Diazamine  Brilliant 

Green  3 G L 2 % 
1,  2,  3 : Developer  Z 


Chloramine  Black  B H 
1,  2:  B-Naphthol 
3:  Diamine 


Diazamine  Black  PSP 
1,  2 B-Naphthol 
3:  Diamine 


Diazo  Fast  Black  D 
1,  2:  B-Naphthol 
3:  Diamine 
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